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@ Bia-isoindotinpignnente und !hre Verwendung. 
@ Neue Bis-isoindotinpigmente der Formet (I) 



H • H 



(I). 



in der A fur gleiche oder verschiedene Reste einer methylen- 
aktiven Verbindung und B fur einen zweiwertigen Rest 
slehen und worin die Rings L gegebenenfalls substituiert 
sind. 

Die Pigmente eignen sich aufgrund threr guten Echthei- 
ten fur die verschiedensten Anwendungen, z.B. zum Pigmen- 
tieren von Kunststoffen. von Druckfarben und Lacfcen. 



0. 
Ul 



Ooydon Printmo Company Ltd. 
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Bi8>i5QindPlanDlQmente un ti ihrc Verwenduno 

Die Erfindung betrifft Bifi-isoindolinpigmente der Formel (I) 





H H 

5 in tier 

A fur gleiche oder verschiedene Reste einer roethylenaktiven Verbindung 
und 

B fur einen zweiwertigen Rest stehen und worin die Ringe L gegebenenf alls 
substltuiert sxnd. 

Die Ringe L sind gegebenenf alls 2r , 3- oder i-fach substituiert . z.B. 

durch Halogen, vorzugsweise Chlor und Brom, Ci- bis Ce-Alkyl. insbeson- 
dere Methyl und Ethyl. Ci- bis Ce-Alkoxy wie Methoxy und Ethoxy. Carboxy. 
Nitro und/oder Carbamoyl. 

15 

Die Reste As entsprechen den Formeln (II) bis (VIb): 
NC--CHl^ (13) 




Kg/HB 
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0 



(Via) Oder 
R5 



0 



(VIb) . 



in der Formel III) steht Rl fur einen die Hethylengruppe aktivierenden 
Rest, 2.B. 

IZ glgebenenfaUs durch C,- bis Cs-Alkyl. Benzyl. Naphthyl ode:- Phenyl 
5 substituiertes Carbamoyl, wobea Phenyl. Benzyl. Naphthyl noch . . ter z.B. 
curch Chlor. Brc. C,- bis Cs-Alkyl. C,- bas Ce-Al.oxy. Nitro. ^.vfluor- 
.ethyl. bis C6-Alkylca,rbonyl. insbesondere durch Acetyl Cy. . 
Ci- bis C6-Alkylan,ino. Benzoylamino . Phthalimidyl . Carbamoyl od . • C,- b.s 
C6-Alkoxycarbonyl substituiert sein konnen; 
10 fur Ci- bis C6-Alkylcarbonyl. vorzugsweise Acetyl: 

for Benzoyl, fur C,- bis Ce-Alkoxycarbonyl. Benzyloxycarbonyl - 
oxycarbonyl. wobei Benzoyl. Benzyl and Phenoxy g.gebenenfalls c.rch Halo- 
gen wie Chlor Oder Brom. Nitro. bis Cs-Alkyl. C^- bxs C^-A.lanoyl- 
amino oder Phthalimidyl substituiert sind; 

^ HMv^h Haioaen insbesondere Chlor oder Brom Nitro. 
75 fur gegebenenf alls durch Haiogen. iiij.u==> 

Cyan oder Trif luormethyl substituiertes Phenyl; 

Oder fur einen heterocyclischen Rest der Formeln 



0JL 
0UL 



(Vila) 



(Vllbl 



(VIIc) 



OH 




(Vlld). 
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Die Ringe M in den Formeln (Vila) bis iVIId) konnen noch substituiert 
sein. z.B. durch Halogen, wie Chlor Oder Brom; Nitro', Ci- bis Ce-Alkyl 
und/oder Ci- bis Ce^Alkoxy, vorzugsweise durch Chlor, Brom. Methyl, 
Ethyl, Methoxy oder Ethoxy. 

5 

In den Formeln (III) bis (VIb) haben die Reste R^, r3, r*^, r5^ p ^^^^ 
q die folgende Bedeutung: 

R2 unabhangig voneinander Wasserstoff. Ci- bis te-Alkyl; gegebenenf alls 
10 durch Halogen wie Chlor oder Brom, Ci- bis Cfi-Alkyl. C^- bis Cg-Alk- 
oxy Oder Nitro substituiertes Phenyl; d- oder /J-Naphthyl; 
R3 Ci- bis Ce-Alkyl. vorzugsweise Methyl; Amino; Benzoylamino; Carba- 
moyl Oder bis Cs-Alkoxycarbonyl; 
R* Ci- bis Cg-Alkyl; Ci- bis Cg-Alkoxy; Halogen, vorzugsweise Chlor oder 
IS Nitro; 

p 0, 1 Oder 2; 
Z 0 Oder S; 

r5 Wasserstoff oder Ci- bis Cs-Alkyl, vorzugsweise Methyl; 
R* Halogen, vorzugsweise Chlor Oder Nitro; und 
2D ^ D. 1. 2, 3 Oder A. 

Als zweiwertige Reste -B- kommen im einzelnen z.B. in Betracht: 




VIII 



a) 



b) 



c) 



d) 



H 




vni 



e) 



f) 



.hQ.ch=ch-^ . -0"^>"-0- • • 



VIII 



i) 
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VIII 1) ">> 

-^^^NH-C0-C0-NH-^3V tVlIInJ. 

-Q>-C0NH-NH-CO-((3~ • IVIlIo). 

_<Q^^C=N-N=C-^3y" (VIIIp). 



_!l_CO_^^^CON- (Vlllq). 



H H 

-NCO-CO-N- (Vnir). 



-N=:CH-^3/^^"=*^ ( V 1 1 1 s ) , 

-C-N ( V 11 1 1 ) . 



«C-NH-^^ (VIIIu) Oder 

NH-C- 



0 J — V 



^ 0 (VIIIv). 



wobei die Benzol- und Naphthalinringe gegebenenfalls durch Halogen, wie 
Chlor Oder Brom. Nitro, bis Ce-Alkyl und/oder Ci- bis Ce-Alkoxy sub 
stituiert sind. Vorzugsweise sind die Ringe unsubstituiert oder durch 
Chlor, Brom. Methyl. Ethyl. Hethoxy und/oder Ethoxy substituiert . 
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Bevorzugt sand Bis-isoindolinpigmente der Formel (IX) 




IIX) . 



in der 

fur gleiche Oder verschiedene Reste der Formel 



\ 



CN 



und 



r7 



fur 




-C-N 



^ / — \ 0 J — V 

■^C'-NH-H^^^ ^ Oder -NH-C— ^ N ^ 



0 

H-C" 



stehen und 



NH-C- 



fO 



worin R'^ Cyan, Carbamoyl. Ci- bis C/,- Alkylcarbamoyl, Phenylcarbamoyl , 
wobei der Phenylrest gegebenenf alls durch Chlor, Brom. Ci- bis Ci,- 
Alkyl, Nitro, Ci- bis Cj^-Alkoxy Oder Cf bis C^-Alkoxycarbonyl sub- 
stituiert ist, 



OH 



und worin H die oben angegebene Bedeutung hat. 



Besonders bevorzugt sind Bis-isoindolinpigmente der Formel (X) 




IX), 



A 2 i^^Nx^N - B 2 - N:?J^N^ A 2 
H H 



15 in der A^ fur gleiche oder verschiedene Reste der Formeln 
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=c , " ilfyA^ . NC-c — ^N-^-^-o^ Nc-c — ^^N^-V^^ 
\n oh 

und b2 fur gegebenenf alls durch Methyl. Ethyl. Hethoxy, Ethoxy. Chlor 
Oder Brom substituiertes 1,4- Oder 1.3-Phenylen stehen und worin Cyan. 
Carbamoyl. N-Methylcarbamoyl . N-Ethylcarbamoyl oder durch Chlor, Brom, 
Methyl, Methoxy Oder Carbomethoxy substituiertes Phenylcarbamoyl 
5 bedeutet. 

Von besonderem Interesse sind die Verbindungen der Forineln (I). (IX) und 
{X), bei denen beide A, Al bzw. a2 gleich sind. 

10 Ganz besonders hervorzuheben sind Bis-isoindolinpigmente der Formel (XI) 



(xn, 



worin R9 fur Methyl oder Ethyl. R^^ fQr Methyl. Ethyl. Methoxy, Ethoxy 
Oder Chlor und n fur 0, 1 oder 2 stehen und wobei bei n=2 die Reste R^O 
g.'.eich oder verschieden sein konnen. 

15 

Als Ci- bis Cs-Alkyl.- vorzugsweise Ci- bis C^-Alkyl sind im einzelnen 
2.B. zu nennen: Methyl. Ethyl, n- und i-Propyl, n- und i-Butyl. Butyl-2. 
tert-Butyl, Pentyl. Hexyl oder 2 .2-Dimethylbutyl. 

20 Fur Ci- bis Ce-Alkoxy. bevorzugt sind Ci- bis Cz^-Alkoxy. kommen z.B. in 
Betracht: Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propoxy. n- und i-Butoxy. Pentoxy und 
Hexoxy, von denen Methoxy und Ethoxy besonders bevorzugt sind. 

Die Herstcllung der Verbindungen der Formel (I) kann je nach dem Rest -B- 
25 (Formeln (Villa) bis (VIIIp)) durch stufenweises Umsetzen^von Verbindun- 
gen der Formel 



(XII) 



mit Diaminen der Formel H2N-B-NH2 (XIII) oder im Falle der Reste 6 der 
Formel (Vlllq) und (Vlllr) durch Umsetzen mit den Hydraziden der entspre- 
chenden Dicarbonsauren unter Abspaltung von Ammoniak erfolgen. 
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Verbindungen III. in denen B fur Reste der Formeln (Vlllt) bis (Vlllv) 
steht. konnen durch stufenweise Reaktion der Verbindungen (XII) mit den 
entsprechenden Diisocyanaten erhalten werden. 

5 Verbindungen der Formel (I), in denen 6 fur Reste der Formeln (Vlllq), 
(Vlllr) Oder (VIIIs) steht. sind auch durch Reaktion von Verbindungen der 
Formel 




(XIV) 



mit den entsprechenden Terephthalsaurechloriden . mit Oxalylchlorid bzw. 
mit den entsprechenden Terephthalaldehyden zuganglich. 

ID 

Die Umsetrungen werden zweckmaBig in inerten organischen Losungsmitteln 
bei Temperaturen von 20 bis 150®C. vorzugsweise zwischen 50 und 120°C 
durchgef uhrt. 

t5 Geeignete organische Losungsmittel sind Alkohole wie Hethanol, Ethanol, 
Amylalkohol oder Glykolmonoalkylether ; Aromaten wie Chlorbenzol. Nitro- 
benzol oder Toluol; amidische Losungsmittel wie Formamid, N.N-Dimethyl- 
formamid oder N-Hethylpyrrolidon; oder Sauren wie Ameisensaure oder 
Essigsaure. 

20 

Fur die Umsetzungen mit Diisocyanaten konnen aromatische Kohlenwasser- 
stoffe wie Xylol, Toluol, Chlorbenzol oder Nitrobenzol oder N.N-Dimethyl- 
formamid verwendet werden. 

25 Unsymmetrische Verbindungen CI), d.h. beide Reste A sind verschieden, 

werden durch Kondensation von Gemischen der Verbindungen der Formel (XII) 
erhalten. 

Solche unsymmetrische Verbindungen (I) konnen auch durch Umsetzen einer 
30 Verbindung der Formel (XII) mit einer Nitroaminoverbindung H2N-B-NO2 
(Xllla) zu 




die nach Reduktion zur entsprechenden Aminoverbindung mit einer weiteren 
Verbindung XII (in der A von dem A der Formel XV verschieden ist) zu den 
unsymmetrischen Verbindung (I) kondensiert wird, hergestellt werden. 
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Die Herstellung der Salze bzw. Komplexe der Verbindungen der Formel (I) 
erfolgt nach an sich bekannten Verfahren. beispielsweise indem man die 
Verbindungen mit den entsprechenden Metallsalzen in N . N-Dimethylf ormamid . 
N-Methylpyrrolidon Oder Formamid einige Zeit (ca. 5 bis 10 h) auf hohere 
5 Temperatur (ca, UO^'C) erhitzt. 

Die Verbindungen der Formel (I) fallen in einer fur die Pigmentanwendung 
geeigneten Form an oder konnen durch an sich bekannte Nachbehandlungs- 
verfahren in die geeignete Form uberfCihrt werden, z.B. durch Mahlen mit 
10 Oder ohne Hahlhilf sstof f e. wie anorganischen Salze. gegebenenf alls in 
Anwesenheit von Losungsmitteln , wie Toluol. Xylol. Dichlorbenzol Oder 
N-Methylpyrrolidon. Farbstarke und Transparenz des Pigmentes konnen durch 
Variation der Nachbehandlung beeinfluBt werden. 

15 Die Farbmittel der Formel II) eignen sich aufgrund ihrer Licht- und 
Migrationsechtheit fur die verschiedensten Pigmentapplikationen. So 
konnen sie zur Herstellung von sehr echt pigmentierten Systemen. wie 
Mischung mit anderen Stoffen. Zubereitungen . Ans trichmitteln . Druck- 
farben. gefarbtem Papier und gefarbten makromolekularen Stoffen verwendet 

20 werden. Unter Mischung mit anderen Stoffen konnen z.B. solche mit anor- 
ganischen WeiBpigmenten wie Titandioxid (Rutil) Oder mit Zement verstan- 
den werden. Zubereitungen sind z.B. Flushpasten mit organischen Flussig- 
keiten oder Teige und Feinteige mit Wasser. Di spergiermitteln und gege- 
benenfalls Konservierungsmitteln . Die Bezeichnung Anstrichmittel steht 

25 Z.B. fur physikalisch oder oxidativ trocknende Lacke, Einbrennlacke . 
Reaktionslacke. Zweikomponentenlacke, Dispersionsf arben fur wetterfeste 
Uberzuge und Leimfarben. Unter Druckfarben sind solche fur den Papier-, 
Textil- und Blechdruck zu verstehen. Die makromolekularen Stoffe konnen 
naturlichen Ursprungs sein wie Kautschuk, durch chemische Modifikation 

30 erhalten werden wie Acetylcellulose, Cellulosebutyrat oder Viskose oder 
synthetisch erzeugt werden wie Polymerisate . Polyadditionsprodukte und 
Polykondensate . Genannt seien thermopla stis che Hassen wie Polyvinyl- 
chlorid. Poly vinylacetat , Polyvinylpropionat , Polyolefine, z.B. Poly-, 
ethylen oder Polyamide, Superpolyamide. Polymerisate und Mischpolymeri- 

35 sate aus Acrylester. Methacrylestern . Acrylnitril. Acrylamid. Butadien, 
Styrol sowie Polyurethane und Polycarbonate. Die mit den beanspruchten 
Produkten pigmentierten Stoffe konnen in beliebiger Form vorliegen. 

Die Pigmente der Formel (I) sind weiterhin ausgezeichnet wasserecht . 61- 
40 echt. saureecht. kalkecht. alkaliecht, losungsmittelecht . uberlackier- 
• echt. uberspritzecht . sublimierecht , hitzebestandig , vulkanisierbestan- 
dig. sehr ergiebig und in plastischen Massen gut verteilbar. 



BASF Aktiengesellschaft - 9 - o.Z. 



©3p9a6P92 



Die folgenden Aus f uhrungsbei spiele sollen die Erfindung zusatzlich er- 
lautern. Die angegebenen Teile sind Gewichtsteile. 

pe;lspiel 1 

5 

45 Teile 1 -Imino-3- (cyan-N-methylcarbamoyl-methylen)-isoindolin und 
11 Teile p-Phenylendiamin werden in 700 Teilen Eisessig funf Stunden bei 
IIO^C geruhrt. Nach dem Abkuhlen auf lO^C wird filtriert. mit Eisessig 
und Hethanol gewaschen und getrocknet. Man erhalt 47 Teile einer Verbin- 
10 dung der Formel 



NCvs^C0NHCH3 



(XVII 




HaCONH-^CN 



die in Lacken eingearbeitet farbstarke. deckende und brillante Orange- 
farbungen mit guter Lichtechtheit liefert. 

BelsDiel 2-56 

Man verfahrt wie in Beispiel 1. verwendet jedoch anstelle von 1-Amino-3- 
(cyan-N-methylcarbamoyl-methylen)isoindolin und p-Phenylendiamin Iso- 
indolinverbindungen der Formel 




NH CXII) 

NH 

und Diamine der Formel 

HzN - B - HHz (Xni) ; 



worin A und -B- die in der folgenden Tabelle angegebene Bedeutung haben. 
Man erhalt Pigmente, die im Lack Farbungen in den. in Spalte 4 angegebenen 
25 Farbtonen liefern und die vergleichbare Eigenschaften haben. 
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Beaspiel 



-B- Farbton 



05 



10 



15 



20 



25 



35 



CI 
CI 




CI 



CH3 



10 NC-Y"CONH^ ""^Z^" ^^^^ 



11 - -\ 7 9^1^ 



30 CI 
12 



gelb 



rot 



rot 



gelb 



-<3- 

OCH3 

NC-Y-CONHC2H5 """^3" orange 



gelb 



CI 

NCv^CONH-^3) """^C^ 
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— B- Farbton 



05 



15 



20 



13 



10 15 



16 



17 



18 



IS 



20 



CI 
Cl 

-0- 

Cl 

CH3 

OCI 



OCHs 



25 



Cl 



rot 



rot 



rot 



rot 



marron 



rot 



orange 



gelb 



CO2CH3 



21 



rot 



30 



35 
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Beispiel 



Farbton 



05 



22 



marron 



23 



NC-^CONH 



T 




rot 



10 



24 



T 




gelb 



15 



25 



NC\^C0NHCH3 




orange 



20 



25 



26 



27 



28 



29 



30 




orange 



30 31 



^ ^N=N— ^ orange 

-NH-COCO-NH- gelb 

-NHCO— 9®^*^ 

-^^^^0-^3^ gelb 
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Beispiel a — b— 



Farbton 



20 



25 



05 32 



10 33 



35 



36 



P 




0 



0 

H-N- 




15 ncv^nX^ 9elb 



NCyCONHMQ -Q^ orange 



ci 



3 9 NC ^ 

CF3 



gelb 



CI 

38 • 

30 \«/ orange 



orange 



35 
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05 



10 



15 



20 



25 




Farbton 



braun 



braun 



rot 



rot 



orange 



gelb 



*6 NC^COOCHzCbHs 

30 



35 
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"""P^"^ ^ -B- Farbton 



*7 

05 
10 

49 



15 

50 



20 

51 



25 

52 



30 



NCyCOCHa hQ- 



0 

HnAn-CH3 



C6H5-N N 



gelb 



braun 



orange 



braun 



braun 



35 
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Beispiel 



Farbton 



05 



53 



CeHs-N N 



COOCzHs 



braun 



10 



5A 




braun 



15 



55 



H3C-N 




braun 



20 



56 




rot 



25 

Rpj spiel 57 bis 59 

E5 wird wie in Beispiel 1 gearbeitet, jedoch werden anstelle von 1-Inino- 
3-(cyan-N-methylcarbanoyl-inethylen)-isoindolin die in Spalte 2 der folgen- 
30 den Tabelle angegebenen Isoindolinverbindungen nit p-Phenylendianin umge- 
setzt. Man erbalt Pigmente. die im Lack Farbungen in den in Spalte 3 ange- 
gebenen Farbtonen liefern und die vergleichbare Eigenschaften aufweisen. 



35 
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Bei spiel I soindolinverbind 



ung 



Farbton 



05 



57 



rot 



56 



NC^Y'CONHCHs 



orange 



10 



59 



gelb 



15 Beispiel 60 

45 Teile 1-Imino-3-(cyan-N-inethylcarbamoyl-inethylen)-isoiT)dolin und 
16 Teile p-Phenylendiisocyanat werden in 600 Teilen Dimethyl fornamid fiinf 
Stunden bei 150 °C geruhrt. Nach den Abkiihlen auf 70 «*C wird filtriert, 
20 rait Dimcthylforroamid und Methanol gewaschen und getrocknet. Man erhalt 
40 Teile einer Verbindung der Formel 



NC\>^C0NHCH3 



25 




NH 
N-CO-N 



uvin 



H-hQ_| 



NH-CO-N 



HN 




CH3NHC0-^CN 



30 die in Lacken eingearbeitet farbstarke, deckende Rotfarbungen mit guten 
Migrationsechtheiten ergibt. 



35 



, . n.^h^fi- -18- O.Z.0030/375A6 

BASF Aktiengesellschatt 

01 90692 

ppis piel 61 - 67 



I 



05 



10 



Es wird wie in Beispiel 60 verfahren, jedoch verwendet man anstelle von 
1-Ithino-3-(cyan-N-inethylcarbainoyl-niethylen)-isoindolin und p-Phenylendi- 
isocyanat Isoindolinverbindungen der Formel XI und Diisocyanate der Foroel 

0 = c = N-Bi-N = c = o 

worin A und B' die in der folgenden Tabelle angegebene Bedeutung haben. 

Die Pigmente farben Lacke in den in Spalte 4 angegebenen Farbtonen. Die 

Pigmenteigenschaften sind mit denen des nach Beispiels 60 erhaltenen ver- 
gleichbar. 



0 0 

Beispiel A -C-HH-B^-NH-C- Farbton 



15 



61 NC 



25 



64 



63 NC>Y'C0NH-^3^' 



rot 



20 62 NCY"NH2 " 



CI " orange 



0 

^ V-NH-C- 

65 NC-v^C0NHCH3 A\ orange 

II 
0 



35 
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0 0 

Pg^spiel A ^C-NH-B^-NH-C- Farbton 



66 



67 




gelb 



rot 



Anwendungsbeispiele 
a) Lack 

10 Telle des nach Beispiel 1 erhaltenen Farbstoffes und 95 Teile Einbrenn- 
lackmischung, die 70 % Kokosalkydharz (60 Ug in Xylol gelost und 30 % 
Melaminharz (ungefahr 55 \ig gelost in Butanol /Xylol) enthalt, warden in 
einein Attritor angerieben. Nach dem Auftragen und einer Einbrennzeit von 
30 Minuten bei 120 werden orangef arbene Volltonlackierungen init guter 
Licht- und Uberspritzechtheit erhalten. Durch Zumischen von Titandioxyd 
werden orangef arbene Weiflaufhellungen erzielt. 

Verwendet nan die in den Beispielen 2 bis 67 beschriebenen Farbstoffe, so 
werden Lackierungen in ahnlichen Farbtonen und ahnlichen Eigenschaften er- 
halten. 



b) Kunststoff 

0,5 Teile des nach Beispiel 1 erhaltenen Farbstoffs werden auf 100 Teile 
Polystyrolgranulat (Standard-Marke) aufgetrommelt. Das angefarbte Granulat 
wird durch Extrudieren homogenisiert (190 bis 195 oc), Man erhalt orange- 
f arbene Extrudate, deren Farbung gute Lichtechtheit aufweist. 
Verwendet man eine Mischung aus 0,5 Teilen Farbstoff und 1 Teil Titandi- 
oxyd, so erhalt man deckende orangefarbene Farbungen. Verwendet man die 
Pigmentfarbstoffe, die nach den Beispielen 2 bis 67 erhalten werden, so 
erhalt man analoge Farbungen. 



05 



on 0 Z 0050/375'! 6 
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c) Druckfarbe 

8 Teile des nach Beispiel 1 erhaltenen Pigraentfarbstoffes, 40 Telle eines 
mit Phenol/Formaldehyd modifizierten Kolophoniumharzes und 55 bis 65 Teile 
Toluol werden in einem Dispergieraggregat innig vermischt. Man erhalt eine 
oiangefarbene Toluol-Tief druckfarbe . Die mit dieser Farbe erhaltenen 
Drucke weisen gute Lichtechtheit auf. Bei Verwendung der Farbstoffe aus 
den Beispielen 2 bis 67 werden ahnliche Ergebnisse erhalten. 
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Patentanspruche 



1. Bis-isoindolinpigmente der Formel 




5 



in der 



A fur gleiche oder verschiedene Reste einer methylenaktiven Verbin- 
dung und B fur einen zweiwertigen Rest stehen und worin die Ringe L 
gegebenenf alls substituiert sind. 

10 2. Bis-isoindolinpigmente gemaB Anspruch 1, dadurch Qekenngeiehn^^ daB 
A- ein methylenaktiver Rest der Formeln 



ist. wobei beide A gleich oder verschieden sind und worin Rl fur 
Cyan; fur gegebenenf alls durch Ci- bis Cs-Alkyl, Benzyl, Naphthyl 
Oder Phenyl substituiertes Carbamoyl, wobei Phenyl, Benzyl und 

15 Naphthyl gegebenenfalls durch Chlor. Brom. Ci- bis Ce-Alkyl, Ci- bis 
Cc-Alkoxy. Nitro, Trifluormethyl, Ci- bis Ce-Alkylcarbonyl, Cyan, 
Ci- bis Ce-Alkylamino, Benzoylamino« Phthalimidyl. Carbamoyl oder 
Ci- bis Cs-Alkoxycarbonyl substituiert sind; fur Ci- bis Ce-Alkylcar- 
bonyl. fur Benzoyl, Ci- bis Ce-Alkoxycarbonyl, Benzyloxycarbonyl, 

20 Phenoxycarbonyl, wobei Benzoyl. Benzyl und Phenoxy gegebenenfalls 

durch Halogen. Nitro. Ci- bis Cc-Alkyl. C2- bis C7-Alkanoylamino oder 
Phthalimidyl substituiert sind; fur gegebenenfalls durch Halogen. 
Nitro, Trifluormethyl oder Cyan substituiertes Phenyl oder fur einen 
heterocydischen Rest der Formeln 



NC-C-R> 
I 




P 



0 



0 
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Oder 



worin die Ringe M gegebenen-falls durch Halogen. Nitro. Ci- bis Cb- 
Alkyl Oder C^^ bis CB-Alkoxy substituiert sind; R2 unabhangig von- 
einander fur Wasserstoff. Ci- bis Ce-Alkyl. gegebenenf alls durch 
Halogen. C,- bis Ce-Alkyl. Ci- bis Ce-Alkoxy oder Nitro substituier- 
tes Phenyl, tf- oder ^S-Naphthyl; R3 fur Ci- bis Ce-Alkyl. Amino. Ben- 
zoylamino. Carbamoyl oder C,- bis Ce-Alkoxycarbonyl; R'^ fur Ci- bis 
Ce-Alkyl. Ci- bis Ce-Alkoxy. Halogen oder Nitro; R^ fur Wasserstoff 
Oder Ci- bis Cs-Alkyl: fur Halogen oder Nitro; Z fur 0 oder S; p 
fur 0, 1 Oder 2 und q f ur 0 , 1 . 2 , 3 oder i stehen. 

Bis-isoindolinpigmente gemaB Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeich - 
net . daB beide Reste A gleich sind. 



4. Bis-isoindolinpigmente gemaB Anspruch 1. 2 oder 3, dadurch gekenn - 
15 zeichnet . dafi -B- fur 

Hz 



-O- -Q' xxxx ■ 
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Oder 



wobei die Benzol- und Naphthalinringe gegebenenf alls durch Halogen* 
Nitro. C^- bis Ce-Alkyl und/oder Ci- bis Cs-Alkoxy substituiert sind. 

5. Dis-isoindolinpigmente gemafi Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch oekenn - 
5 zeichnet . dJSiB Halogen Chlor oder Brom bedeutet . 

B. Bis-isoindolinpigmente gemaB Anspruch 1. qekennzeichnet durch die 
Formel 
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in der 

fur gleiche Oder verschiedene Reste der Formel 
CN 

/ 

=C und 




NH-C- 



oder 



-NH-C- 



stehen und 



0 

-C-NH- 



worin R'' Cyan, Carbamoyl. Ci- bis C/e-Alkylcarbamoyl. Phenyl- 
5 carbamoyl, wobei der Phenylrest gegebenenf alls durch Chlor, 

Brom. Ci- bis Ci,-Alkyl, Nitro, Ci- bis Ci^-Alkoxy Oder Ci- bis 
Ci»-Alkoxycarbonyl substituiert ist. 




bedeutet 



und worin die Ringe M gegebenenf alls durch Chlor. Brom, Nitro, 
Ci- bis Ce-Alkyl und/oder Ci- bis Cfi-Alkoxy substituiert sind. 

7. Bis-isoindolinpigmente gemaS Anspruch 6. dadurch qekennzeichnet . daB 
die Ringe M unsubstituiert oder durch Chlor, Brom. Methyl, Ethyl, 
Methoxy und/oder Ethoxy substituiert sind. 

15 

8. Bis-isoindolinpigmente gemaB Anspruch 6 oder 7. dadurch qekennzeich- 
net . dafi beide Reste A^ gleich sind. 

9. Bis-isoindolinpigmente gemaB Anspruch 1. oekennzeichnet durch die 
20 Formel 
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in der fur gleiche Oder verschiedene Reste der Formeln 




und B2 fur gegebenenf alls durch Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, Chlor 
Oder 6rom substituiertes 1,4- Oder 1,3-Phenylen stehen*, worin 
5 Cyan, Carbamoyl. N-Hethylcarbamoyl , N-Ethylcarbamoyl Oder durch 

Chlor, Brom, Methyl. Methoxy oder Methoxycarbonyl substituiertes 
Phenylcarbamoyl bedeutet. 

10. Bis-isoindolinpigment gemaB Anspruch 9, dadurch qekennzeichnet . daB 
to beide Reste A^ gleich sind. 

11. Bis-isoindolinpigment gemaB Anspruch 1, gekennzeichnet durch die 
Formel 




15 worin fur Methyl Oder Ethyl, R^<^ fur Methyl, Ethyl, Methoxy. 

Ethoxy Oder Chlor und n fur 0. 1 oder 2 stehen und wobei bei n=2 die 
Reste R^i) gleich oder verschieden sein konnen. 



12. Verwendung der Bis-isoindolinpigmente gemafi den Anspruchen 1 bis 11 
20 zutn Pigmentieren von Kunststoffen, Druckfarben und Lacken. 
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